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Dans ia fabrication de la <:eramique ao- 
tueile, ralumine Al^O^ est ordinairement 
employ^ k P^tat hydratS ou simplement 
dessechee. 

La presente invention <:onsiste essentiel- 
lement a utiliser ralumine sons forme cris- 
tailisee, soit naturelle, soit obtenue par 
voie de fusion. EHe est basee sur cette de- 
couverte qu'il est possible d'obtenir avee 
I'alumine eristalline et des fondants ou ag- 
glutinants appfopries, des produits non po- 
reux, tres denses et d'une durete et tenacite 
i'emarquables. En outre lea produits obte- 
nus presentent un pouvoir dielectrique tres 
clove a froid et a chaud. Certains conser- 
vent ce pouvoir au^dessus de 700*. 

Leur emploi est indique pour la fabri- 
cation des bougies d'allumage, isolants pour 
haute tension et produits abrasifs. 

Comme fondants ou agglutinants, on 
peut utiliser les borates, phosphates, sili- 
cates de chaux, bai-yte, strontiane, magne- 
sie, zinc, seuls ou en melange Une faible 
proportion d'oxydes metalliques tels par 
exempie que F'^O' peut etre admise. 

La proportion de fondant ajoute au co- 
rindon peut varier de 1 a 30 % du poids 
total. 

A titre d'exemple, voici quelques com- 
fwsitions donnant de bons resultats : 



Formule n° 1 : 

Gorindon cristallise, 90 parties en poids ; 

B^O*, 5,6 parties en poids; 

CaO, 4,4 parties en poids; 

SiO^, 0 a 5 parties en poids; 33 

Fe^O', 0 a 2 parties en poids. 
Formule n** 2 : 

Gorindon eristallise, 83 parties en poid^i ; 

Phosphate de chaux, 5 parties en poids ; 

Silicate de magnesie ou kaolin, 5 parties /io 
en poids; 

B^O^ 4,5 parties en poids: 

MgO, 2,5 parties en poids. 
Formule n** 3 : 

Gorindon eristallise, 86 parties en poids ; 4 5 

B=0', 8,70 parties en poids; 

MgO, 5 parties en poids; 

Silicate de magnesie ou kaolin, 3 h 10 
];arties en poids. 

Ces compositions etant peu plastiques 5o 
sont additionnees d'une solution de gomme 
et ensuite moulees ou pressees. 

La temperature de cuisson doit etre 
poussee jusqu'a non porosite electrique 
(environ 1.300 a 1.600**' €.). 55 

Pour obtenir une pate fluide pouvant 
etre coulee, il est avantageux d'utiliser un 
electrolyte a base de chlorure d' aluminium 
Al^CP en solution a 1 a 50 %. 

Par exemple a 100 gr. de oomposition 60 
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n** 2 on ajoute 26 cc d'une solution a. 5 
ti 10 % fie APCl'; on obtient par brassage 
\jne pate fluide d'ou les bulies peuvent etre 
expurgees au moyen du vide; 

5 Cette pate a la precieuse propriete de 
raster assez iongtemps liquide k froid. 

II suffit de la porter a nixe tempei-atrtre 
pea elevge en dessons de 100*^0. pour 
qu'elle se prenne imanediatement en masse. 

o II est done possible de la couler dans des 
monies metalliques pouvant servir indefini- 
ment. 

Jusqu'a present le coulage en ceramique 
ne pouvait s'effectuer que dans des monies 

5 absorbants, platre on autres qui devaimt 
etre frequemment remplacfe. 

Le produit obtenu par coulage suivant 
i'invention a' une consistance ferme, per- 
mettant de pouvoir le travaill^ avant cuis- 

0 son. II ne craint pas le seehage brusque et 
apres cuisson il possede les memes proprie- 
tes que la mebne composition traitfe par 
pressage. 

La solution de chlorure d^almninitim 
5 pent servir aussi a agglomerer le cormdon 
pur eristallisCj reduit en poudre (au lieu 
d'agglomerer les melanges formules ci-des- 



sus), mais il faut alors chauffer entre 1-700 
et 1.800** C. les produits moul^ on coules. 

EEstTME : 3o 
1** Une composition ceramique a base 
d'alumine pour la fabrication d*ai'ticles re- 
si^tants et mauvaie condueteurs mome a 
temperature elevee, caraeterisee en ce que 
Falumine y est introduite ?L Tetat cristal- 35 
lise; 

2° Diverses formules de composition; 
Addition a I'alumine cristallisee me- 
langee avec des fondants, d^une solution de 
chlorure d'aluminium, donnant a la pate la 
propriete de rester assez Iongtemps fluide 
et ^ basse temperature, de se prendre en 
. masse dSs qu'elle est portfe au^dessous de 
100** 0. ; 

4** Addition a Talumine cristallisee pure ^5 
cVune solution de chlorure d'aluminium qui 
permet son agglomeration a haute tempe- 
rature; 

5** A titre de produits industriels nou- 
veaux, tous articles obtenus au moyen de 5o 
ladite composition. 

L. BONNET. 
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